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PATENT ANSPROCHE 



1,-- Elektrode auf Nickel-Lanthanidbasis fiir ein gal- 

vanisches Element mit einem alkaliachen Elektrolyten, 
dadurch gekennzeichnet, dafi dem !Lanthanid 
eine Quecksilberverbindung zugesetzt wird. 

2 - Elektrode nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB es sich bei der Verbindung 
um Quecksilberoxyd (HgO) handelt. 

3 - Elektrode nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die dem Lanthanid zugesetzte 
Menge HgO gleich 2% des Gewichts des Lanthanids 1st. 
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NEGATIVE ELEKTRODE A UP NICKEL-LANTHANID- 
BASIS Fl)R EIK GALVANISCHES ELEMENT 



Die Erfindung betrif ft Elektroden auf der Basis von 
Lanthan-Nickellegierungen, die man Nickel-Lanthanid nennen 
kann. Ea ist bekannt, dafl Nickel-Lanthanide, deren Zusammen- 
setzung der Formel I*aN± 5 nahekommt, unter Bildung von Hydrid 
Wasserstoff binden; dieses Hydrid kann anschlieflend bei einer 
reversiblen Reaktion Wasserstoff abgeben. 

Es wurde vorgeschlagen, diese Nickel-Lanthanide in 
alkalischen SekundSLr-Elementen, beispielsweise Nickel* Oder 
Silber-Wasserstof f zellen, zu verwenden, urn beim Betrieb den 
Wasserstoffiruck zu senken. Es wurde f estgestellt, da6 katho- 
disch polarisierte Elektroden, d.h. Elektroden, die mit dem 
Mehrfachen ihrer theoretischen KapazitMt aufgeladen war en 
(wobei sechs bis sieben Wasserstof fatome fiir die Formel LaNi 5 
gezSLhlt werden) , etwa 92* der theoretischen Kapazitat bei 0 0 C 
und in konzentrierten Elektrolyten (12M-Kalilauge) lieferten; 
jedoch lieB sich feststellen, dafl dieser Wirkungsgrad auf 83% 
bei Utogebungstemperatur fiel und nur noch 50 bis 60% in 5M- 
Kalilauge bet rug, 

Ziel der Erfindung gem a 6 Hauptanspruch ist es, die 
Kapazitat derartiger Elektroden unter alien Temperaturbedin- 
gingen und bei alien Elektrolytkonzentrationen zu verbessern. 
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Die Erfindung vird nun an Hand eines AusfOhrungsbei- 
apiela oin r erfindungagam&Ben Elektrode nfiher erl&utert. 

Zur Heratellung dieaer Elektrode gaht man von einoa 
Pulver ausi daa aua einer Legierung mit dar angenfiherten Zu- 
aaniaansetzung l*Hi 5 erhalten vird, indem diese Legierung 
mahreacenaufeinanderfolgenden Hydrierzyklen un termor fen wird. 
Dieses Pulvar wird dann bei einer Teraperatur von etwa 60°C 
mit 2 Gewichteprozenten Polytetraf luorftthylen weich geknetet^ 
par eine erate Verauchareihe warden Taachen aua perforierter 
Polie mit dieaem Rater ial gefttllt, urn ala Vergleicheelektroden 
zu dionon (ctwi oin Gramm LaNi 5 pro can Taache) . 

AnBchlieSond wird der verbleibendm*, durch das Poly- 
tetraf luorathylen gebundenenlmNig-Maaae Queckailberoxyd HgO 
mit einem Anteil von 2 Gewichteprozenten des LaNi 5 zugeaetztj 
mit diesor Maaso warden fur eino zweite Verauchareihe Taachen 
in deraelben Weiae gefttllt wie zuvor. Dieae zweite Reihe be- 
trifft alao erf indungagamSBe Elektroden. 

Solche Elektroden -warden in galvaniachen Elementen 
geteatet, in denen aie einer Hickelgegenelektrode in einer 
wMaarigen Kalilaugeldaung gegenubergeatellt aind. Ea warden 
zu versuchezwecken zwei verachiedene Kalilaugekonzentrationen 
verwendet t 5 M- and 12 M- Lauge. Daa Potential der Veraucha- 
taachen wurde in Verhlltnia zu einer Bezugaleketrode Hg/HgO 
gemeaaan. 

Die Elektroden warden zuerat geladen (negativ im Ver- 
h&ltnia zur Hickelgegenelektrode polariaiart) , und zwar IS h 
bei C/5 A (C iat die theoretiache Kapazitat einer Elektxode in 
Ah auf dar Baais von 300 Ah/kg) , anachlieBend entladan (im Var- 
haltnia zur Hickelgegenelektrode poaitiv polariaiart) bei C/5 A. 
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Di dabei erzielten Reaultate warden in der nach- 
stehenden Tabell zusammengefaBt, in der die Entladeleiatung 
im Verh&ltnis zur theoretischen KapazitSt von 300 Ah/Kg dar- 
gestellt vird. 



Elektrolyt- 
Konzentration 



5 M 
12 M 
5 M 



Temperatur 



Wirkungsgrade 



21° C 
21° C 
0° C 



Erste Verauchs- 
reihe (her- 
kcmnliche Tech- 
nik) 

53.4% 

82.5% 

91,3% 



Zveite Versuchs- 
roihe ( erf in- 
dungsgesnMB) 



79,1% 
92,3% 
lOO, 7% 



Die 12 M Kalilauge ist zu konzentriert, als dafl die 
Ergebnisse bei 0° C gtiltig wSbren, da die Losung beinahe ge- 
sSttigt ist. 

Diese Ergebnisse zeigen deutlich die mit den erfin- 
dungsgemafien Elektroden erzielten Vorteile. Man erkennt 
n&nlich, daB bei ttngebungstemperatur der Wirkungsgrad der 
erfindungsgenMfien Elektroden in einem verdtinnten Elektrolyten 
fast genauso gut ist vie der Wirkungsgrad von Elektroden der 
herkfinmlichen Technik in einem konzentrierten Elektrolyten. 
tmter alien Bedingungen sind die Wirkungsgradsder erfindungs- 
gemSfien Elektroden besser als die der Elektroden herkconilicher 
Technik unter denselben Bedingungen. 
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